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La presente invention se refere a des ameliora- 
tions dans la production de masses moulees a par- 
tir de substances a poids moleculaire eleve conte- 
nant de Phalogene qu'on peut traiter a chaud et 
sous pression, sbit comme telles, soit apres Pincor- 
poration d'amollissants, par exemple d'apres le 
procede de moulage en moule, a la presse ou par 
extrusion. Lesdites matieres montrent, lors du trai- 
tement suivant ces procedes, un changement inde- 
sire de couleur qui est en general d'autant plus 
fort que la temperature du traitement est plus ele- 
vee. Cette coloration plus f oncee est desagreable 
surtout lors de la production de matieres non 
teintes ou de couleur claire. En particulier, le com- 
portement decrit de ces matieres exige un traite- 
ment a chaud et sous pression a des temperatures 
les plus basses possibles qui. d'autre part, sont 
nuisibles a leur capacite d'etre travaillees. 

On a deja propose d'incorporer aux composes 
de ce genre contenant de Thalogene des derives 
d'oxyde d'ethylene pour les stabiliser. II s'ensuit de 
la presence de ces stabilisateurs que de l'acide 
chlorhydrique eventuellement separe est combine 
immediatement sans reveler sa presence a Texte- 
rieur. Malgre cela, on ne peut pas empecher par 
ces stabilisateurs le changement de couleur decrit 
indesire aux temperatures plus elevees. 

Or, la demanderesse a. trouve qu'on peut reme- . 
dier facilement auxdites difficultes en effectuant le 
traitement desdites matieres a chaud et sous pres- 
sion en presence de petites quantites d'hydrazine 
mono- ou diacylees. Des agents appropries de ce 
genre sont par exemple les mono- ou dihydrazides 
de l'acide adipique, de l'acide methyladipique, de 
l'acide sebacique, de l'acide thiodipropionique, de 
l'acide laurique ou de l'acide phtalique. Des 
exemples pour des matieres a poids moleculaire 
eleve contenant de Phalogene qu'on peut mouler a 
chaud sont les polymerbes du chlorure vinylique 



(eventuellement en presence d'amollissants), des fl 
polymerises mixtes du chlorure vinylique avec 
d'autres matieres polymerisailes, telles que les 
esters de l'acide vinylique ou acrylique, des poly- 
merises du 2-chlorobutadiene ainsi que des poly- 
merises simples ou mixtes du dichloroethylene asy- 
metrique et en outre des produits de chloruration 
du polyisobutylene. Lesdits stabilisateurs sont deja 
efficaces en quantites si petites que la capacite 
d'etre travaillees des substances contenant de Pha- 
logene n'en souffre pas. En particulier, les sub- 
stances contenant de Phalogene deviennent stables 
par ces melanges aussi a des temperatures elevees, 
de sorte qu'on ne doit plus eflectuer le traitement 
a des temperatures les plus basses possibles. II 
convient d'incorporer lesdits agents auxiliaires 
aux composes contenant de Phalogene dans une 
des premieres phases du traitement. On produit les 
melanges de composes contenant de llialogene avec 
des amoHissants, des solvants et, le cas echeant, 
avec des matieres de remplissage, des pigments, 
des colorants, etc., qui sont necessaires pour la 
compression ou Pextrusion en general d'abord sur 
le petrisseur ou sur une autre machine a melanger. 
II convient d'aj outer les matieres auxiliaires sui- 
vant Pinvention deja tout d'abord lors du traite- 
ment sur le petrisseur pour qu'il n'y ait pas de 
changement de couleur dans cette operation. 

L'effet des stabiliseurs suivant la presente inven- 
tion est particulierement favorable lorsqu'on opere 
en meme temps en presence de composes conte- 
nant des groupes d'oxyde d'ethylene, tels qu'ils 
sont decrits dans le brevet allemand n° 611.830. 
Dans ce ■ cas, on obtient, lors du traitement, des 
masses d'une couleur encore plus claire. 

Souvent, les hydrazides employes suivant la pre- 
sente invention sont seulement incompletement 
solubles dans les substances a poids moleculaire 
eleve contenant de Phalogene qui sont aptes a etre 
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moulees. Pour autant qu'ils sont encore basiques, 
oh peut les employer aussi sous forme de leurs 
sels tels que par exemple le phtalate ou le laurate. 
II convient d'operer dans quelques cas en presence 
de soluhilisants lorsqu'on veut obtenir des 
matieres claires et transparentes. 

La presente invention est encore illusttee par les 
exemples suivants qui n'ont d'ailleurs aucun 
caractere Iimitatif, les parties y indiquees se rap- 
portant aux poids : ^=rrzrr ' 

Exemple 1. — On. traite 100. parties de chlo- 
rure . polyvinylique avec Faddition de 1,6 partie 
d'oxyde de phenoxypropene, 0,55 partie de dihy- 
drazide de Facide methyladipique et 0,55- partie 
d'acide phtalique pendant pen -de temps dans .un 
broyeur a boulets. Le traitement ulterieur de ce. 
melange a lieu sur un cylindre rnelangeur a des *. 
temperatures comprises entre 140 et 170° C pour 
ITiomogeneiser. On presse alors la nappe incolore 
ainsi obtenue sur une presse a. des temperatures 
comprises entre 160 et 175° C La masse fournit, 
lors du pressage, des pieces pressees incolores ou 
pratiquement incolores . d'une bonne transparence. 

Exemple 2. — On traite 100 parties de chlorure 
polyvinylique avec Faddition de 2 parties d'oxyde 
de phenoxypropene et 0,6 partie de dihydrazide de 
Facide thiodipropionique pendant peu de temps 
dans un broyeur a boulets. Puis, on homogeneise 
le tout sur un cylindre rnelangeur a des tempera- 
tures comprises entre 140 et 170° G. On obtient 
une nappe incolore qu'on presse de la maniere 
habituelle sur une presse a des temperatures com- 
prises entre 160 et 175° C. Les pieces pressees 
sont caracterisees par un exterieur incolore ou par 
une couleur claire et par une bonne transparence. 

Exemple 3. — On traite 100 parties de chlorure 
polyvinylique avec Faddition de 1,8 partie d'oxyde 
de phenoxypropene, 0,8 partie d'hydrazide d'acide 
Iaurique et 0,65 partie d'acide phtalique pendant 
peu de temps dans un broyeur a boulets. Puis, on 
homogeneise ce melange pendant peu de temps a 
150-160° C sur le cylindre rnelangeur. La nappe 
est de couleur claire. Son traitement ulterieur a 
lieu sur une presse- a des temperatures comprises 
entre 160 et 175° C. Les pieces pressees sont de 
couleur claire. Elles se distinguent en ce qu'un 
pressage a temperatures elevees ne cause pratique- 
ment pas de rembrunissement. 

Exemple 4. — On traite 100 parties d'un poly- 
merise mixte obtenu a partir de 80 parties de chlo- 
rure polyvinylique et 20 parties de Fester methy- 



lique de Facide polyacrylique avec. 2 parties 
d'oxyde de phenoxypropene et 0,6 partie de dihy- 
drazide de Facide adipique pendant peu de temps, 
dans un broyeur a boulets. Puis r on bomogeneise 
ce melange sur le cylindre rnelangeur a 100-120° C. 
La nappe est de couleur claire et transparent^. 
Lors du traitement ulterieur sur la presse, on 
obtient des pieces pressees qui sont caracterisees 
par une tres bonne transparence et par. un exte- 
rieur incolore. Cette masse pressee se distingue, 
en outre, par ce qu'elle montre aussi, lors du pres- 
sage a des temperatures au-dessus de 120° C, un; 
changement a peine notable de la nuance. 

Exemple 5. — On traite 60 parties- de chlorure 
polyvinylique, 40 parties, d'un polymerise mixte 
obtenu a partir de 80 parties de chlorure polyvi- 
nylique et 20 parties de Fester inethyUque de 
Facide polyacrylique, 0,7 partie de dihydrazide de 
Facide sebacique et 0,65 partie d'acide phtalique 
pendant peu de temps dans un broyeur a boulets; 
La gelalinisation ou Fhomogeneisation du melange* 
a lieu a environ 120-130° C sur le cylindre rnelan- 
geur. La nappe est incolore ou bien de couleur 
claire. Lots du pressage chaud sur la presse, il 
forme des pieces pressees qui se distinguent par ' 
une couleur claire et par une bonne transparence. 

Pour preparer des masses analogues au caou- 
tchouc mou, on peut operer aussi dans les exemples 
precedents avec Faddition d'un amollissant, tel 
que le phosphate de tricresyle, dont la quantite 
varie entre 20 et 120 %, calculee sur la quantite 
du polymeriser . 

Avec les masses amollies, on obtient egalement 
des pieces faconnees de couleur claire et de bonne 
transparence. - - 

RESUME. 

La presente invention a pour objet : 
Un procede pour la production de masses mou- 
. lees a partir de produits a poids moleculaire eleve 
contenant de Fhalogene par traitement a chaud et 
sous pression, earacterise en ce qu'on opere en 
presence de petites quantites d'hydrazines mono- 
ou diacylees ainsi que, le cas echeant, en presence 
de composes contenant des groupes d'oxyde d ethy- 
lene et/ou de solubilisants. 
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